FR 2612828 

1/3,AB,LS/1 
DIALOG (R) File 351:Derwent WPI 
(c) 2005 Thomson Derwent . All rts . reserv. 

007691434 

WPI ACC No: 1988-325366/ 198846 

XRAM ACC No: C88-143566 

XRPX ACC No: N88-246545 

Paper and chipboard prodn - using dried micronised wood particles having 
specified characteristics, esp. particle size, surface area and moisture 
content 

Patent Assignee: LOUCHE Y J M A (LOUC-I) 
Inventor: LOUCHE Y J M 

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001 
Patent Family: 

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week 

FR 2612828 A 19880930 FR 874431 A 19870324 198846 B 

Priority Applications (No Type Date) : FR 874431 A 19870324 
Patent Details: 

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes 
FR 2612828 A 4 

Abstract (Basic) : FR 2612828 A 

In the prodn. of paper, cardboard and chipboard micronised wood 
particles which have been dried are used having the following 
characteristics: (a) particle size 10-70 microns; (b) specific surface 
greater than 100 cm2/g; (c) water-soluble hemicellulose content :-nil; 
(d) degree of polymn below 650 and (e) dryness greater than 22%. 

By using the above wood particle concn. of dissolved organic 
materials is reduced thus resulting in depollution of effluents. The 
process also includes the re-incorporation of the unboiled components 
of wood digesting by using the above wood particles. 

ADVANTAGE - The wood particles have a high surface energy 
resulting in good inter fibre bonding during prodn. of paper pulp, 
paper, cardboard and chipboard, thus improving the physical props, of 
the finished prods. 
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Utilisation de bois micronise et seche comme agent d'amelioration des caracteristiques des pates a papier, papiers, 
cartons et panneaux de particules de bois. 
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Utilisation de bois micronise comme agent d'amelioration 
les caracteristiques physiques des pStes a papier, papiers, 
cartons e: panneaux de particuies. 

La presente invention concerne I'utilisation d'un type de 
poudre micronisee de bois traite* aboutissant a un produrt 
caract6rise par : 

— sa granulomere; 

— sa surface specifique; 

— sa teneur en h6micellulose; 

— le degre de polymerisation de la cellulose fa composant; 

— sa teneur en matieres extraites du bois telle que la 
lignine: 

— sa teneur en eau. 

Le produit fini presente une grande energie de surface 
permettant d'obtenir une bonne liaison interferes lors des 
fabrications des pates a papier, papiers. cartons et panneaux 
de particules. amefiorant ainsi les caracteristiques physiques de 
ces materiaux finis. 
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DESCRIPTION 

1 Utilisation de poudre de bois micronisee pour ameliorer les 
caracteri stiques physiques des papiers, cartons, panneaux de 
particules de bois et pates a papier. 

Les poudres de bois micronises ne presentant pas, nor malement , 
5 les caracteristiques leur permettant d'etre utilisees dans les 
procedes de transfert de masse, ni pour conferer des 
caracteristiques de resistance physique plus elevee aux papiers, 
cartons, panneaux de particules et pates a papier. 
La poudre pour laquelle un brevet d' utilisation est demande se 
10 caracterise par : 

- sa granulome t ri e comprise entre 10 et 70 urn 

- sa surface specifique superieure a 1000 cm2/g 

- sa teneur en hemi celluloses solubles dans V eau : nulle 

- le degre de polymerisation inferieur a 650 
15 - sa siccite superieure a 92 % 

Pour que des fines particules de fibres de bois puissent conferer 
au support fibreux des caracteristiques physiques superieures il 
est necessaire que ces fines soient sechees avant d* etre 
introduites dans la suspension fibreuse. 

20 Pour que ces fines puissent venir constituer un ciment 

interfibres lors de la fabrication des papiers, cartons, panneaux 
de particules de bois et pates a papier, il faut qu' elles 
presentent des caracteristiques de surface leur conferant une 
affinite pour les surfaces cellulosi ques des fibres ce qui 

25 s* obtient en rendant la surface des fines mi croporeus es et en 
f avorisant leur precipitation sur les fibres par 1* emploi de 
polymeres cationiques. 

Afin d'obtenir une telle poudre, on devra proceder comme suit : 
a - Predechi que t er le bois 
30 b - Preimpregner ce bois avec une solution ionique ou chimique 
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c - Soumettre ce bois a une pression de 30 bars ou plus et 
une temperature de 230°C ou plus pendant au moins 90 secondes 
avant de leur faire subir une detente brutale. Ce precede est 
connu sous le nom d' autohydrolyse flash. 
35 d - laver la poudre obtenue a 1' eau et a 1' eau/dioxane 

afin d'eliminer les hemi celluloses, la majeure partie de la 
lignine, des acides gras et resiniques. Cette operation rendra ce 
materiau extremement microporeux et en eliminera toutes les 
matures solubles dans 1' eau rendant ainsi cette poudre, 
40 ulterieurement, insoluble dans 1' eau. 

e - Sechage en poudre permettant d'eliminer totalement 1' eau 
absorbee par les micropores. Cette poudre sechee presenter une 
energie de surface consi derablement superieure a celle de la meme 
poudre mais humide. 
45 Les applications industrielles : 

introduction de ces fines presechees dans les compositions 
fibreuses des papiers, cartons, pates et panneaux afin d' adsorber 
les matieres organiques en solution et de precipiter, par 
1-emploi d'un polymere. cet ensemble sur les fibres et constituer 
50 ainsi un ciment interfibre qui permettra d' accroitre le rendement 
des machines et les caracteristiques du materiau finx. 
Micronisation puis sechage d' incuits des cuissons Kraft, 
Bisulfite, NSSC. La poudre obtenue etant reintroduce dans la 
pate pour conferer des caracteristiques. 
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RE VEND I C ATI ON 

1 1° - Procede de fabrication de papiers, cartons et 

panneaux de particules, caracterise en ce que 1' on 
utilise des particules de bois micronise» puis seche 
qui a les caracteri sti ques suivantes : 

5 - granulometrie comprise entre 10 et 70 microns, 

- surface specifique superieure a 1000 cm2/g, 

- teneur en hemicelluloses solubles dans 1' eau : nulle, 

- degre de polymerisation inferieur a 6SO, 

- siccite superieure a 22 % 

10 2° - Procede selon la re vendi cati on 1, caracterise en ce 
qu' il comprend la deconcentrat ion des matieres 
organiques dissoutes par utilisation dudit bois 
microni se. 

30 _ p r ocede selon la r e ve ndi ca t i on 1, caracterise en ce 
15 qu' il comprend la reincorporation des incuits de 

cuisson de bois par utilisation dudit bois 
micronise. 

40 - Procede selon la re vendi cation 2, caracterise en ce 
qu' il permet la depollution des effluents contenant 
20 des matieres organiques dissoutes. 

50 - Procede selon la re vendi cat i on 1 caracterise en ce 
qu* il comprend 1* amelioration des caracteri stiques 
physiques des papiers et carton par utilisation 
dudit bois micronise. 
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